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The cold cathode device according to the present 
invention comprises a first electrode (2) formed 
on a substrate (1), an insulating film (3) formed 
on the first electrode, a thin film (4) formed on the 
insulating film for generating excited electrons 
and a second electrode (5) formed on the thin 
film. The electrons are injected by the second 
electrode during the first half-wave of each period 
of an A.C. voltage. The injected electrons form 
the space charge layer between the insulating 
film and the thin film. During the second half- 
wave of each period, the excited electrons are 
generated from the electrons stored in the space 
charge layer within the thin film and are emitted 
by the second electrode. 
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(§4) Structure de cathode froide a film mince et dispositif utilisant cette cathode. 

to?) Le dispositif de cathode froide selon la presente inven- 
tion comprend une premiere electrode (2) formee sur un 
substrat (1), un film isolant (3) forme sur la premiere elec- 
trode, un mince film (4) forme sur le film Isolant pour en- 
gendrer des electrons excites et une seconds electrode (5) 
formee sur le mince film. Les electrons spnt injectes par la 
seconde electrode au coups d'une premiere altemance de 
chaque periode d'une tension alternative. Les electrons in- 
jectes fonment la couche de charge d'espace entre le film 
isolant et le mince film. Au cours de la seconde altemance 
de chaque periode, les electrons excites sont engendres a 
partir des electrons emmagasines dans la couche de 
charge d'espace a Pinterieur du mince film et sont emis par 
la seconde electrode. 
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STRUCTURE DE CATHODE FROIDE A FII*M MINCE ET DISPOSITIF 



UTIL1S&NT CETTE CATHODE 

La presente invention concerne une source pour 
engendrer des electrons et elle a trait, plus 
particulierement, a une structure de cathode froide a film 
mince que l'on peut utiliser pour un Scran plan, un tube- 
image, un tube a vide, une lithographie electronique par 
ligne et un appareil d 1 analyse. 

On connait de fagon class ique des dispositifs de 
cathode froide de divers types, tels que le type a emission 
par effet de champ, le type a effet tunnel et le type a 
effet d 1 avalanche. 

Comme reprSsente sur la figure 1A, dans le 
dispositif de cathode froide du type a emission par effet 
de champ , les electrons sont emis a partir de 1 1 extremite 
d f une protuberance conique formee sur une pastille 
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emettrice par utilisation d f un champ de grille. Toutefois, 
ce type de dispositif de cathode froide est I'objet d"une 
certaine difficulte a emettre de fagon stable les electrons 
car la protuberance emettrice peut &tre endommagee quand 
5 des particules ionisees entrent en collision avec elle et 
quand les particules absorbees eritraine une diminution de 
la puissance du champ electrique a l'extremite de la 
saillie emettrice- Pour remedier a cette difficulte , il est 
necessaire de placer le dispositif de cathode froide dans 

10 un vide extremement eleve ce qui presente un inconvenient. 
En outre, pour obtenir un courant electronique important, 
il est egalement necessaire, et ceci represente un 
inconvenient, de preparer de nombreuses pastilles ou puces 
emettrices et d'utiliser une technique compliquee pour 

15 realiser une structure fine. 

En se referant a la figure IB, on voit que dans le 
dispositif de cathode froide du type a effet tunnel, des 
electrons qui traversent un mince film isolant par suite de 
1' effet tunnel sont emis. Pour obtenir cet effet tunnel, il 

20 est necessaire que le film isolant soit extremement mince. 
Toutefois, dans l r £tat actuel de la technique, il est 
difficile de realiser un film isolant qui n*a pas des 
caracteristiques stables et se deter iore rapidement. 

En se referant a la figure 1C, on voit que dans le 

25 dispositif de cathode froide du type el effet d f avalanche, 
des electrons sont emis a partir d 1 une fraction du courant 
circulant a travers une jonction pn d'une diode polar is^e 



en sens inverse, Toutefois / le rendement de 1* emission 
d 1 electrons a partir du courant traversant la jonction pn 
de la diode est tres f aible , ce qui est un inconvenient . 
Comme dans le cas du type a emission par effet de champ, 
les electrons sont emis d'une maniere ponctuelle. Pour 
obtenir une emission plane d f electrons, il est par 
consequent necessaire d'integrer ce dispositif de cathode 
froide du type a effet d 1 avalanche. Ceci veut dire qu f il 
est difficile de couvrir avec ce type de dispositif de 
cathode froide une grande superficie dans l'etat actuel de 
la technique d 1 integration. 

En plus des inconvenients mentionnes ci-dessus, les 
dispositif s de cathode froide classiques sont sujets a une 
fluctuation du courant electronique emis a une variation 
dans le temps de ce courant electronique . Par consequent, 
ils ne peuvent pas avoir un f onctionnement stable. Par 
ailleurs, les dispositif s de cathode froide classiques 
n'ont pas une grande longevite et certains types de ces 
dispositifs exigent un procede de fabrication compliqu^. II 
en resulte 1 1 inconvenient s qu'xone f aible cadence de 
fabrication et, de ce fait, une augmentation du prix de 
r evient . 

La presente invention a ete congue compte tenu des 
inconvenients mentionnes ci-dessus et a pour objet la 
realisation d'une structure de dispositif de cathode froide 
presentant une faible fluctuation du courant electronique 
emis, une faible variation de ce courant electronique dans 
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le temps et une grande longevite* 

Un autre objet de la presente invention est la 
realisation d f un dispositif qui utilise le dispositif de 
cathode froide mentionne ci-dessus. 

Pour atteindre les objectifs mentionnes ci-dessus , 
la structure de dispositif de cathode froide selon la 
presente invention comprend une premiere electrode, un film 
isolant forme sur la premiere electrode , ion mince film 
forme sur le film isolant et une seconde electrode formee 
sur le mince film. 

Dans le dispositif de cathode froide de la presente 
invention, des electrons sont injectes lorsque la seconde 
electrode est polar isee negativement et sont emmagasines 
dans la region de demarcation, ou region d 1 interface, entre 
le film isolant et le mince film. Par contre, lorsque la 
seconde electrode est polarisee positivement, le champ 
electrique cree dans le mince film devient suffisamment 
puissant pour engendrer des electrons excites. II en est 
ainsi en raison du fait que le champ electrique engendre 
par la charge d f espace forme par les electrons emmagasines 
avant une alternance de tension et le champ Electrique 
engendre par la tension appliquee a partir de 1 1 exterieur 
contribuent a augmenter le chcimp electrique applique au 
mince film. II en resulte que des electrons excites 
presentant xine energie plus elevee que le travail de sortie 
$M de la seconde electrode peuvent etre emis . 

Comme on le voit d'apres la description qui 




precede, dans la structure de dispositif de cathode froide 
selon la presente invention, 1* influence des particules 
gazeuses absorbees est faible en raison des electrons 
excites et la presente invention n'exige pas un vide 
5 extremement el eve contrairement au dispositif de cathode 
froide du type a emission par effet de champ. De plus, dans 
la structure de dispositif de cathode froide de la presente 
invention, la fluctuation du courant electronique emis est 
faible et la structure a, par consequent, une grande 

10 longevite. En outre, contrairement au dispositif classique 
de cathode froide du type a effet tunnel, le dispositif de 
cathode froide de la presente invention ne n£cessite pas un 
film mince mais de minces films stratifies. II en resulte 
que l f on peut fabriquer de faq:on plus facile le dispositif 

15 de cathode froide et qu'il est possible d'augmenter la 
superficie de ce dispositif . 

La presente invention permet done de real is er un 
dispositif de cathode froide ainsi qu'un procede pour 
obtenir un courant electronique ft partir d'un dispositif de 

20 cathode froide. 

Selon une des caractSristiques de 1 1 invention le 
dispositif de cathode froide comprend : une premiere 
electrode formee sur un substrat ; un film isolant forme 
sur la premiere electrode ;un mince film forme sur le film 

25 isolant pour engendrer des electrons excites ; et une 
seconde electrode formee sur le mince film. 

Selon une autre caracteristique le mince film a une 
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resistance ohmique plus faible que le film isolant et une 
resistance ohmique plus grande que celle des premiere et 
seconde electrodes. 

Selon une autre caracteristique encore la seconde 
5 electrode a une epaisseur plus faible que celle du trajet 
libre moyen d , un electron. 

Selon une autre caracteristique encore le mince 
film est forme d'une matiere dielectrique, telle qu'un 
sulfure, un oxyde, un arseniure ou une substance organique 

10 Selon une autre caracteristique encore une source 

de courant alternatif est montee entre la premiere 
electrode et la seconde electrode. 

Selon une autre caracteristique encore chaque 
pSriode de la tension alternative appliquee par la source 

15 de courant alternatif est compose d'une premiere et d'une 
seconde alternance, les electrons injectes par la seconde 
electrode sont deplacSs en direction du film isolant S 
l 1 inter ieur du mince film de maniere a former une couche de 
charge d 1 espace dans la region de demarcation ou interface 

20 entre le mince film et le film isolant pendant la premiere 
alternance et les electrons dans la couche de charge 
d' espace sont em is par la seconde electrode a travers le 
mince film pendant la seconde alternance. 

Selon une autre caracteristique encore la valeur 

25 absolue du champ electrique du mince film pendant la 
seconde alternance est plus grande que celle durant la 
premiere alternance en raison de la tension existante 



pendant la seconde altemance et an raison de la couche de 
charge d 1 espace . 

Selon una autre caracteristique encore les 
electrons accel^res a l^nterieur du mince film au cours de 
la seconde altemance ef f ectuent une amplification par 
avalanche. 

Selon une autre caracteristique encore la premiere 
electrode est constitute par une pluralite de premieres 
bandes et la seconde Electrode est constitute par une 
pluralite de secondes bandes , les premieres bandes coupant 
les secondes bandes sensiblement S angle droit, et le 
dispositif de cathode froide comprend, en outre : un 
premier moyen de commutation connecte & la pluralite de 
premieres bandes pour selectionner une des premieres bandes 
en reponse a 1 1 application d'un premier signal de 
commande ; un second moyen de commutation connecte a la 
plurality de secondes bandes pour selectionner une des 
secondes bandes en rSponse & 1 1 application d'un second 
signal de commande , la tension alternative pr£cit4e de la 
source de courant alternatif etant appliquee entre les 
premieres et secondes bandes selectionnees ; et un moyen de 
commande pour fournir les premier et second signaux de 
commande aux premier et second moyens de commutation au 
cours de chaque periode predeterminee, respectivement. 

Selon une autre caracteristique encore le 
dispositif de cathode froide , comprend, en outre, une 
grille separ^e de la seconde electrode pour commander le 
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courant electronique forme par les electrons emis par la 
seconde electrode. 

La present© invention permet aussi de realiser un 
dispositif d f affichage a ecran plat comprenant : un 
dispositif de cathode froide comportant une source de 
courant alternatif pour retenir pendant une premiere 
alternance des electrons injectes et pour £mettre pendant 
une seconde alternance les electrons retenus, chaque 
periode de la tension alternative de la source de courant 
alternatif comprenant les premi&re et seconde alternances ; 
une structure d 1 anode comportant un film de matiere 
luminescente pour recevoir les electrons emis par le 
dispositif de cathode froide ; uri moyen d f etancheite pour 
fermer de fagon Stanche la structure d 1 anode et le 
dispositif de cathode froide en maintenant entre eux une 
distance predetermine , l'espace entre la structure d 1 anode 
et le dispositif de cathode froide etant sensiblement 
vide ; et une source de courant continu montee entre la 
structure d 1 anode et la source de courant alternatif du 
dispositif de cathode froide de telle sorte qu'une tension 
positive soit appliquee a la structure d 1 anode. 

Selon une autre caract§ristique, le dispositif 
d'affichage a ecran plat comprend : une premi&re electrode 
formee sur un substrat, la premiere Electrode §tant 
constitute par tine pluralite dedites premieres bandes ; un 
film isolant forme sur la premiere Electrode ; un mince 
film forme sur le film isolant ; une seconde electrode 
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f ormee sur le mince f ilm, la seconde electrode etant 
constitute par une pluralite de secondes bandes, chacune 
des premieres bandes coupant chacune des secondes bandes 
sensiblement a angle droit ; une source de courant 
5 alternatif ; tin premier moyen de commutation connecte a la 
pluralite de premidres bandes pour selectionner l'une des 
premieres bandes en reponse a 1 1 application d f un premier 
signe de commande pour connecter la premiere bande 
selectionnee a la source de courant alternatif ; un second 

10 moyen de commutation connecte §l la pluralite de secondes 
bandes pour selectionner une des premieres bandes en 
reponse a 1 1 application d'un second signal de commande pour 
connecter la seconde bande selectionnee a la source de 
courant alternatif; et un moyen de commande pour fournir 

15 les premier et second signaux de commande aux premier et 
second moyens de commutation au cours de chaque pferiode 
predeterminee, respectivement, et les electrons injectes 
par la seconde electrode sont deplaces en direction du film 
isolant par un premier champ electrique a 1 9 interieur du 

20 mince film de maniere a former une couche de charge 
d f espace dans la region de demarcation ou intertligne entre 
le mince film et le film isolant, au cours d'une premiere 
alternance, et des Electrons excites sont engendres a 
partir des electrons contenus dans ladite couche de charge 

25 d f espace par un second champ electrique a 1* interieur du 
mince film afin d'etre emis par la seconde electrode 3. 
travers le mince film au cours d'une. seconde alternance. 
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Selon une autre caracteristique encore de ce 
dispositif d^ffichage la direction du second champ 
electrique est opposee a celle du premier champ electrique 
et le second champ electrique est plus puissant que le 
premier champ electrique en raison de ladite couche de 
charge d f espace. 

Selon une autre caracteristique encore de ce 
dispositif d^ffichage les electrons acceleres a 
l'interieur du mince film au cours de la seconde alternance 
effectuent une amplification par avalanche • 

Selon une autre caracteristique encore de ce 
dispositif d f affichage a ecran plat, une grille est 
disposee a distance de la seconde electrode entre la 
structure d 1 anode et le dispositif de cathode froide pour 
commander le courant electronique des electrons emis par la 
seconde electrode. 

La presente invention fournit egalement un procede 
pour obtenir un courant electronique a partir d'un 
dispositif de cathode froide, ce proc6d£ comprenant les 
etapes consistant : a injecter, en reponse a 1 1 application, 
au cours d'une premiere alternance de chaque p^riode, d'une 
tension alternative appliquee entre des premiere et seconde 
electrodes, des electrons dans un mince film a travers la 
seconde electrode de maniere S former une couche de charge 
d'espace dans la region de demarcation ou interface entre 
un film isolant et un mince film, chaque periode de la 
tension alternative comprenant les premiere et seconde 
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alternances, le dispositif de cathode froide precite 
comprenant la premiere electrode formee sur un substrat, le 
film isolant forme sur la premiere electrode, le mince film 
forme sur le film isolant et la seconde Electrode formee 
sur le mince film ; a generer des electrons excites a 
partir des electrons stockes dans ladite couche de charge 
d'espace en reponse a l 1 application de la seconde 
alternance entre les premiere et seconde electrodes et ; a 
emettre a partir de la seconde electrode les electrons 
excites engendres. 

Selon une caracteristique de ce procede, l"etape de 
generation comprend l'etape d 1 execution d'une amplification 
par avalanche par utilisation des electrons excites 
generes . 

Selon tone autre caracteristique de l 1 invention, le 
procede susvise comprend, en outre, I'etape de commande du 
courant electronique des electrons emis par la seconde 
electrode S l f aide d'une grille placee a distance de la 
seconde electrode. 

On va maintenant deer ire la presente invention a 
propos d'un dispositif d'affichage plan auquel est applique 
le dispositif de cathode froide et pour lequel on se 
referera aux dessins annexes, sur lesquels : 

les figures 1A, IB et 1C sont des schemas montrant 
des dispositif s de cathode froide classiques du type a 
emission par effet de champ, du type a effet tunnel et du 
type a avalanche, respect ivement ; 
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la figure 2A est une vue en coupe montrant la 
structure d'un dispositif d^ffichage plan dans lequel une 
structure de cathode froide selon la presente invention est 
utilisee ; 

5 la figure 2B est une vue montrant une structure 

plane du dispositif de cathode froide represents sur la 
figure 2A ; 

les figures 3 A et 3B sont des diagrammes de bande 
d'energie pour expliquer 1* injection d 1 electrons dans la 

10 structure de cathode froide representee sur la figure 2A et 
l 1 emission d 1 Electrons a partir de cette structure ; et 

la figure 4 est un graphique montrant une 
caracteristique de luminance en fonction de la tension 
alternative dans le cas ou un film de matiere luminescente 

15 est rendu lumineux par utilisation , en tant que source 
d 1 electrons, du dispositif de cathode froide represents sur 
la figure 2A. 

La figure 2 A est une coupe schematique montrant la 
structure d'un dispositif d'affichage plan avec lequel est 

20 utilise, en tant que source d 1 electrons, ion dispositif de 
cathode froide §. film mince selon la presente invention. 
Sur la figure 2A, le dispositif de cathode froide comprend 
tin substrat 1, une electrode infer ieure 2, un mince film 
isolant 3 , un mince film 4 et une electrode superieure 5 . 

25 L 1 electrode inferieure 2 a une epaisseur predeterminee et 
est formee sur la surface principale (cote droit sur la 
figure 2A) du substrat forme d"une matiere telle que du 
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verre. L 1 electrode inferieure 2 est formee d , \ine matiere 
conductrice, telle que de 1'oxyde d» indium contenant 
environ 5% en poids detain en tant que dopage. Comme 
represents sur la figure 2B, I 1 electrode inferieure 2 est 
5 dessinee sur le substrat 1. 

Sur l 1 Electrode inferieure 2 est forme un mince 
film isolant 3 ayant une epaisseur predeterminee. Une 
matiere isolante, telle que de l*oxyde de tantale, de 
l"oxyde de silicium, du nitrure de silicium, ou du titanate 

10 ou bien une matiere semi-conductrice ou encore une 
substance organique pos&edant une resistance elevee, peut 
etre utilisee comme matiere constitutive du film isolant 3. 

Le mince film 4 est forme sur le film isolant 3 de 
maniere a presenter une epaisseur predeterminee. Le mince 

15 film 4 est forme d 1 une matiere dielectrique, telle qu»un 
sulfure, un oxyde, un arseniure ou une substance organique, 
et des electrons excites peuvent etre engendres Bl partir de 
la matiere dielectrique lors du f onctionnement du 
dispositif de cathode froide. Toutefois, la matiere 

20 constituant le mince film 4 n 1 est pas limitee a une matiere 
dielectrique . Le mince film 4 doit etre forme d' une matiere 
qui a une resistance plus faible que celle du film isolant 
3 et une resistance plus eievee que celle de l 1 electrode 5. 
La matiere dielectrique est habituellement isolante mais 

25 doit etre conductrice lorsque fonctionne le dispositif de 
cathode. Plus particulierement, presque toute la tension 
appliquee au dispositif de cathode froide est appliquee au 
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film 3 et la tension restante est pratiquement toute 
appliquee au film 4. Dans le cas ou le film 4 est forme 
d'une matiere dielectr ique , il est souhaitable que le champ 
Slectrique cre£ par la tension appliquee au film 4 soit 
superieur au champ electrique de claquage, c'est-a-dire la 
resistance dielectr ique,, de la matiere dielectr ique . A ce 
moment, a moins que le claquage n f ait lieu dans le film 3, 
le film 4 peut etre rendu conducteur. En outre / pour 
obtenir une Emission d 1 electrons excites avec un bon 
rendement, il est souhaitable que 1* amplification 
d 1 avalanche ait lieu au cours du processus demission 
d Electrons dans le film 4* 

L 1 electrode 5 est formee sur le mince film 4 de 
maniere a avoir une Epaisseur predeterminee. De preference, 
l f epaisseur de 1" electrode 5 est plus petite que le trajet 
libre moyen d'un electron. L ■ electrode 5 est formee d f un 
metal tel que Au ou Al ou d'une matiere semi-conductrice de 
faible resistance. Comme on peut le voir sur la figure 2B, 
I 1 electrode 5 est formSe sur le film 4 en 6tant dessinee de 
mani&re telle quelle coupe le dessin de 1* electrode 2 
perpendiculairement. 

Pour former chaque film et chaque electrode du 
dispositif de cathode froide, il est possible d'utiliser un 
procede physique normal tel qu'une pulverisation 
cathodique, une Evaporation ou un procede chimique normal 
comme un depot de vapeur chimique (CVD) , ou un procede 
d 1 impression* 
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Une anode disposee en face du dispositif de cathode 
froide comprend un substrat 6, une electrode 7, une matiere 
phosphorescente ou fluorescente, et un masque 10. Le 
substrat 6 est forme d*une matiere transparente, telle que 
du verre. Sur la surface principale du substrat 6 (cote 
gauche sur la figure 2A) sont formees les electrodes 7 
constitutes d 1 une matiere transparente telle que de I'oxyde 
d 1 indium. Dans le mode de realisation represents sur la 
figure 2 A, le film 8 forme d 1 une matiere luminescente d"un 
certain type est depose sur 1 1 electrode 7 . Toutef ois , les 
matieres luminescentes engendrant des fluorescences rouge, 
bleue et verte, peuvent etre deposees de fagon alternee sur 
des parties de 1' electrode 7 qui correspondent aux des sins 
croises 15 des electrodes 2 et 5. Un masque 10 est forme 
sur le film 8 de matiere luminescente se trouvant sur 
1» autre surface de l 1 electrode 7, c»est-a-dire sur la 
partie de 1 ■ Electrode 7 qui ne correspond pas aux ensembles 
croises 15 des Electrodes 2 et 5. 

L 1 Electrode 2 comprend des ensembles 2—1, •••/ 
2-n de bandes ou raies, qui sont relies a un circuit de 
commutation 11-1, respectivement. L r electrode 5 comprend 
des ensembles 5-1 , . . . , . . . , 5-m de bandes ou raies, qui 
sont relies a un circuit 11-2 de commutation, 
respectivement. Les circuits de commutation 11-1 et 11-2 
sont relies a une source 9 de courant alternatif et a un 
dispositif de commande 12 . Des circuits de commutation 11-1 
et 11-2 selectionnent les ensembles dessines de raies pour 
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une tension alternative devant etre fournie par la source 
de courant 9 en reponse & des signaux envoyes par le 
dispositif de commande 12 , respectivement. II en resulte 
que la tension alternative est appliquee & la zone 15, par 
5 exemple- De plus, une source 14 de courant continu est 
disposee entre un noeud de la source de courant 9 et 
l 1 electrode 5 ainsi que l f electrode 7 d 1 anode • 

On va deer ire ci-apres maintenant un procSde pour 
fabriquer le dispositif d'affichage plan represents sur les 

10 figures 2A et 2B • 

Pour realiser la structure du dispositif de cathode 
froide, on forme un mince film transparent 2 d'oxyde 
d 1 indium sur le substrat 1 au moyen d 1 un procede mettant en 
oeuvre une evaporation ou d 1 un procede mettant en oeuvre 

15 une pulverisation cathodique, Ce film 2 a une epaisseur 
d f environ 0,2 fim et sert d' Electrode inferieure. Le film 2 
formant electrode est dessine au moyen d'une technique 
lithographique bien connue. Ensuite, on forme sur 
1" Electrode inferieure 2 a l'aide du procede par 

20 evaporation ou du procede par pulverisation cathodique, un 
mince film isolant 3 de Ta20s ayant une epaisseur d f environ 
0,3 a 0,5 /zm puis un mince film 4 de ZnS ayant une 
epaisseur d f environ 0,3 a 0,5 jun. Enfin, on forme par 
evaporation sur le mince film 4 en tant qu l electrode 

25 super ieure 5 le film 5 de Au ou Al ayant une epaisseur 
d 1 environ 0,01 A*m ou moins. On dessine 1« electrode 
super ieure 5 a 1 1 aide de la technique lithographique bien 
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connue . 

Ensuite, pour former la structure d 1 anode, on forme 
1 1 electrode 7 sur le substrat 6 au moyen du procede par 
evaporation , du procede par depot de vapeur chimique (CVD) 
ou du procede par pulverisation cathodique. On rev&t 
I 1 Electrode 7 avec la matiere luminescente 8 ayant une 
epaisseur predeterminee . Ensuite, on forme le masque 10 sur 
la matiere luminescente 8 et on le dessine l'aide de la 
technique lithographique bien connue* 

La structure de cathode froide se trouve en face de 
la structure d 1 anode parallelement a celle-ci avec un 
intervalle d'une grandeur predetermine • On ferme de fagon 
etanche la structure globale comportant la cathode froide 
et la structure d f anode disposees I'une en face de I 1 autre 
et on fait le vide dans l^space compris entre la structure 
de cathode froide et la structure d» anode. 

On va maintenant d^crire ci-apres en se refer ant 
aux figures 3A et 3B le fonctionnement du dispositif 
d'affichage plan. 

En reponse a un signal envoye par le dispositif de 
commande 12 , les circuits de commutation 11-1 et 11-2 
sSlectionnent une zone 15 a laquelle doit etre appliquee 
tine tension alternative d'une source 9 de courant 
alternatif. Ensuite , on applique la tension alternative a 
la zone selectionnee 15. Comme represents sur la figure 3A, 
les electrons sont injectes par I 1 electrode super ieure 5-1 
vers le mince film 4 pendant 1 1 alternance negative de la 
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tension alternative , c'est-a-dire lorsque I 1 electrode 5 se 
trouve a une tension inferieure a celle de 1' electrode 2. 
Les electrons injectes sont dep laces vers le mince film 
isolant 3 par le champ electrique cree dans le mince film 
4. Ces electrons sont stockes au voisinage de 1' interface 
entre les minces films 3 et 4. II en resulte la formation 

■ 

d'une couche de charge d'espace au voisinage de cette 
interface. 

Ensiiite, comme represents sur la figure 3B, les 
electrons stockes dans la couche de charge d'espace sont 
acceleres par le champ Electrique engendre dans le mince 
film 4 de maniere a devenir des electrons excites au cours 
de l'alternance positive, c 1 est-a-dire pendant que 
l 1 electrode 5 se trouve a une tension super ieure S celle de 
1 1 electrode 2 . Les electrons excites dou§s d'une energie 
superieure a celle necessaire au travail de sortie de 
l 1 electrode superieure 5-1 sont emis par I 1 electrode 5-1 
vers l'espace vide, ce qui se traduit par la generation du 
courant d* electrons emis. A ce moment, en raison du champ 
electrique engendre par la couche de charge d f espace, un 
champ electrique plus puissant que lorsque les electrons 
sont injectes dans le mince film 4, est cree dans ce mince 
film 4. 

* 

Les electrons emis sont acceleres par le champ 
electrique provenant d'une tension continue de plusieurs 
centaines de volts a plusieurs kilovolts engendree par la 
source 14 de tension continue et sont deplaces 
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rectilignement en direction de la zone opposee du film 8 de 
matiere luminescente. Quand les electrons entrent en 
collision avec cette zone opposee, la matiere luminescente 
se trouvant dans cette zone est excitee et, de ce fait, une 
lumiere est 6mise. 

La figure 4 est un graphique montrant une 
caracteristique de luminance en fonction de la tension 
alternative utilisee dans le dispositif d'affichage plan 
comportant la structure de cathode froide representee sur 
les figures 2 A et 2B. On obtient la caracteristique 
representee sur la figure 4 lorsque la matiere luminescente 
est du P22 (ZnS : Ag) , le mince film isolant est forme de 
Ta 2°5/ le niince film est forme de ZnS, la tension 
sinusoldale utilisee pour commander la cathode froide a une 
frequence de 5 KHz et la tension d 1 anode est de 4 a 5 kV. 

Le mode de realisation que l'on a dScrit permet 
d"obtenir une structure de cathode froide plane plate. Dans 
une variante, on peut utiliser une structure plane courbee. 

Come on le voit, d'apres la description qui 
precede, contrairement au dispositif de cathode froide du 
type classique a emission sous l f effet d'un champ, la 
structure de dispositif de cathode froide selon la presente 
invention est peu influencee par les particules gazeuses 
absorbees et n'exige pas un vide extremement pousse. En 
outre, la structure de dispositif de cathode froide de 
l 1 invention presente une faible fluctuation du courant 
electronique emis et peut avoir une longue duree de vie 



utile. De plus, contrairement au dispositif de cathode 
froide du type classlgue effet tunnel, il ne necessite 
pas un film tres mince mais des films stratifies et peut 
etre fabrique facilement sur une large superficie. 

Dans le dispositif de cathode froide selon la 
presente invention, les electrons peuvent etre emis d'une 
maniere plane et uniforme. Par consequent, si un tel 
dispositif de cathode froide est applique a la lithographie 
electronique dite par ligne, les electrons acceleres 
peuvent etre irradies verticalement sur la matiere 
photosensible d'une cible avec pour resultat une meilleure 
precision du dessin. En outre, grace a la densite de 
courant uniforme des electrons, le masque dessine peut etre 
produit d'une fagon precise. 

Pourvu que la zone selectionnee 15 elle-meme soit 
fine comme represents sur la figure 2B, que la source de 
tension alternative ait une frequence Slevee et que les 
zones fines soient selectionnees de faq:on appropriee pour 
1» application d'une tension alternative, le dispositif de 
cathode froide peut fournir un courant electronique 
sensiblement uniforme en fonction du temps. Dans ce cas, la 
presence d'une grille 20 et d'une source 21 d • alimentation 
de grille representee en traits interrompus sur la figure 
2 A permet de commander le courant electronique emis. 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif de cathode froide comprenant : 

line premiere electrode (2) formee sur un substrat, ; 
un film isolant (3) forme sur la premiere 

electrode (2) ; 

un mince film (4) forme sur le film isolant (3) 

pour engendrer des electrons excites ; et 

une seconde electrode (5) formee sur le mince film 

(4) . 

2. Dispositif de cathode froide selon la 
revendication 1, caracterise en ce que le mince film (4) a 
une resistance ohmique plus faible que le film isolant (3) 
et une resistance ohmique plus grande que celle des 
premiere et seconde electrodes (2, 5). 

3 . Dispositif de cathode froide selon la 
revendication 1, caracterise en ce que la seconde Electrode 

(5) a une epaisseur plus faible que celle du trajet libre 

moyen d f un electron. 

4. Dispositif de cathode froide selon la 
revendication 1, caracterise en ce que le mince film (4) 
est formfe d*une matiere dielectrique, telle qu'un sulfure, 
un oxyde, un arseniure ou une substance organique 

5. Dispositif de cathode froide selon la 
revendication l £ caracterise en ce qu'il comprend, en 
outre, une source (9) de courant alternatif est montee 
entre la premiere electrode (2) et la seconde electrode 
(5) • 
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6 . Dispositif de cathode f roide selon la 
revendication 1, caracterise en ce que chaque periode de la 
tension alternative appliquee pair la source de courant 
alternatif est compose d'une premiere et d'une seconde 

5 alternance, les electrons injectes par la seconde electrode 
(5) sont dep laces en direction du film isolant (3) a 
1* inter ieur du mince film (4) de maniere a former une 
couche de charge d 1 espace dans la region de demarcation ou 
interface entre le mince film (4) et le film isolant 
10 pendant la premiere alternance et les electrons dans la 
couche de charge d 1 espace sont emis par la seconde 
electrode (5) a travers le mince film (4) pendant la 
seconde alternance. 

7. Dispositif de cathode f roide selon la 
15 revendication 1, caracterise en ce que la valeur absolue du 

champ electrique du mince film (4) pendant la seconde 
alternance est plus grande que celle durant la premiere 
alternance en raison de la tension existante pendant la 
seconde alternance et en raison de la couche de charge 
20 d 1 espace • 

8. Dispositif de cathode f roide selon la 
revendication 1, caracterise en ce que les electrons 
acc^leres & l'int&rieur du mince film (4) au cours de la 
seconde alternance effectuent une amplification par 

25 avalanche . 

9. Dispositif de cathode f roide selon la 
revendication 1, caracterise en ce que la premiere 
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electrode est constitute par une pluralite de premieres 
bandes (2-n) et la seconde electrode est constitute par une 
pluralite de secondes bandes (5-m) , les premieres bandes 
(2-n) coupant les secondes bandes (5-m) sensiblement a 
5 angle droit, 

le dispositif susvise comprend, en outre : 
un premier moyen de commutation (11-1) connects a 
la pluralite de premieres bandes (2-n) pour selectionner 
une des premieres bandes (2-n) en reponse a 1 1 application 
10 d'un premier signal de commande ; 

un second moyen de commutation (11-2) connecte a la 
pluralite de secondes bandes (5-m) pour selectionner tine 
des secondes bandes (5-m) en reponse a l 1 application d'un 
second signal de commande, la tension alternative precitee 
15 de la source de courant alternatif etant appliqute entre 
les premieres et secondes bandes silectionnees ; 

et un moyen de commande (12) pour fournir les 
premier et second signaux de commande aux premier et second 
moyens de commutation (11-1, 11-2) au cours de chaque 
20 periode predetermine, respect ivement . 

10. Dispositif de cathode froide selon la 
revendication 5, caracterise en ce qu'il comprend, en 
outre ; 

tine grille (20) separee de la seconde electrode (5) 
25 pour commander le courant electronique forme par les 
electrons emis par la seconde Electrode. 

11. Dispositif d'affichage a ecran plat 
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comprenant : 

un dispositif de cathode froide comportant une 
source (9) de courant alternatif pour retenir pendant une 
premiere alternance des electrons injectes et pour emettre 
pendant une seconde alternance les electrons retenus, 
chaque periode de la tension alternative de la source de 
courant alternatif comprenant les premiere et seconde 
alternances ; 

une structure d 1 anode comportant un film de matiere 
luminescente pour recevoir les electrons emis par le 
dispositif de cathode froide ; 

un moyen d 1 etancheite pour fermer de fa<?on etanche 
la structure d 1 anode et le dispositif de cathode froide en 
maintenant entre eux une distance predeterminee , 1 1 espace 
entre la structure d 1 anode et le dispositif de cathode 
froide etant sens iblement vide ; et 

une source (14) de courant continu montee entre la 
structure d 1 anode et la source (9) de courant alternatif du 
dispositif de cathode froide de telle sorte qu'une tension 
positive soit appliquee a la structure d» anode. 

12. Dispositif d'affichage a ecran plat selon la 
revendication 11 , caracterise en ce qu'il comprend : 

une premiere Electrode (2) formSe stir un substrat 

(1) / la premiere electrode (2) etant constitute par une 
pluralite dedites premieres bandes (2-n) ; 

tan film isolant (3) forme sur la premiere electrode 

(2) ; 
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un mince film (4) forme sur le film isolant (3) ; 

une seconde electrode (5) formee sur le mince film 
(4) , la seconde electrode (5> etant constitute par une 
pluralite de secondes bandes (5-m) , chacune des premieres 
bandes (2-n) coupant chacune des secondes bandes (5-m) 
sensiblement & angle droit ; 

une source (9) de courant alternatif ; 

un premier moyen de commutation (11-1) connecte a 

la plurality de premieres bandes (2-n) pour selectionner 

f 

l»une des premieres bandes (2-n) en reponse a 1 1 application 
d'un premier signe de commande pour connecter la premiere 
bande selectionnee §l la source (9) de courant alternatif ; 

un second moyen (11-2) de commutation connecte a la 
pluralite de secondes bandes (5-m) pour selectionner une 
des premieres bandes (5-m) en reponse a 1 1 application d'un 
second signal de commande pour connecter la seconde bande 
selectionnee a la source de courant alternatif (9) ; et 

tin moyen de commande (12) pour fournir les premier 
et second signaux de commande aux premier et second moyens 
de commutation (11-1, 11-2 au cours de chaque periode 
predeterminee , respectivement r et en ce que 

les electrons in j ectes par la seconde electrode (5) 
sont deplaces en direction du film isolant (3) par un 
premier champ electrique a !• inter ieur du mince film (4) de 
maniere & former une couche de charge d Vespace dans la 
region de demarcation ou intertligne entre le mince film 
(4) et le film isolant (3) , au cours d'une premiere 
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alternance, et des electrons excites sont engendres a 
partir des electrons contenus dans ladite couche de charge 
d'espace par un second champ electrique a l 1 inter ieur du 
mince film (4) afin d'etre emis par la seconde electrode 
5 (5) d travers le mince film (4) au cours d'une seconde 
alternance. 

13. Dispositif d'affichage 3. Scran plat selon la 
revendication 12 , caracterise en ce que la direction du 
second champ electrique est opposee a celle du premier 

10 champ electrique et le second champ electrique est plus 
puissant que le premier champ electrique en raison de 
ladite couche de charge d'espace, 

14. Dispositif d'affichage §, ecran plat selon la 
revendication 12, caracterise en ce que les electrons 

15 acceleres §. 1 1 inter ieur du mince film (4) au cours de la 
seconde alternance effectuent une amplification par 
avalanche. 

15. Dispositif d'affichage a ecran plat selon la 
revendication 12, caracterise, en ce qu'il comprend, en 

20 outre, une grille (20) disposee & distance de la seconde 
electrode (5) entre la structure d 1 anode et le dispositif 
de cathode froide pour commander le courant electronique 
des electrons emis par la seconde electrode. 

16. Procede pour obtenir un courant electronique a 
25 partir d'un dispositif de cathode froide, ce procede 

comprenant les Stapes consistant 

a injecter, en reponse a 1 'application, au cours 
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d'une premiere alternance de chaque periode, d'une tension 
alternative appliquee entre des premiere et seconde 
electrodes (2, 5) , des electrons dans un mince film (4) a 
tr avers la seconde electrode (5) de maniere a former une 
couclie de charge d'espace dans la region de demarcation ou 
interface entre un film isolant (3) et un mince film, 
cliaque periode de la tension alternative comprenant les 
premiere et seconde alternances, le dispositif de cathode 
froide precite comprenant la premiere electrode (2) formee 
sur un substrat (1) , le film isolant (3) form6 sur la 
premiere electrode (2) , le mince film (4) formS sur le film 
isolant (3) et la seconde electrode (5) form&e sur le mince 
film (4) ; 

a gen^rer des electrons excites a partir des 
electrons stockes dans ladite couche de charge d'espace en 
reponse & l f application de la seconde alternance entre les 
premiere et seconde electrodes (2, 5) et ; 

a emettre a partir de la seconde electrode (5) les 
electrons excites engendres. 

17, Procede selon la revendication 16, caracterise 
en ce que l'^tape de g£n&ration comprend I'etape 
d* execution d'une amplification par avalanche par 
utilisation des electrons excites genSres. 

18. Procede selon la revendication 16, caracterise 
en ce qu'il comprend, en outre, l'etape de commande du 
courant electronique des electrons emis par la seconde 
electrode (5) a l'aide d'une grille placee a distance de la 
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seconde electrode (5) . 

19 . Dispositif de cathode f roide caracterise par le 
fait qu'il coiuprend : 

- une premiere electrode (2) forme e sur un substrat 

(1) ; 

- un film isolant (3) forme sur la premiere 
electrode (2) ; 

un mince film (4) formS sur le film isolant (3) ; 

- tone seconde electrode (5) formee sur le mince 
film (4) ; 

- un moyen pour provoquer la formation d f une couche 
de charge d'espace dans la partie limitrophe entre le film 
isolant (3) et le mince film (4) en reponse a l 1 application 
d f une premiere altemance entre les premiere et seconde 
electrodes (2 f 5), chaque periode de tension de courant 
alternatif comprenant la premiere alternance et une seconde 
alternance ; et 

- un moyen sensible B. 1 1 application de la seconde 
alternance entre les premi&re et seconde Electrode, pour 
provoquer la generation d 1 electrons excites a partir des 
electrons emmagasines dans ladite couche de charge d'espace 
a l 1 inter ieur du mince film (4) et leur emission par la 
seconde electrode (5) • 

20. Dispositif de cathode f roide selon la 
revendication 19 , caracterise en ce qu"il comprend en 
outre, line grille (20) disposee a distance de la seconde 
electrode (5) pour commander le courant electronique des 
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electrons emis par la seconde electrode. 

21. Dispositif de cathode froide caracterise en ce 

qu'il comprend : 

- une premiere electrode (2) formee sur tin substrat 

(i) ; 

- un film isolant (3) forme sur la premiere 
electrode (2) ; 

- un mince film (4) forme sur le film isolant (3) ; 

- une seconde electrode (5) form€e sur le mince 
film (4) ; 

- un moyen sensible a la premidre alternance pour 
injecter des electrons a partir de la seconde electrode (5) 
en direction du film isolant (3), chaque periode d'une 
tension alternative comprenant ladite premiere alternance 
et une seconde alternance ; et 

- un moyen sensible S la seconde alternance pour 
emettre a partir de la seconde electrode les electrons 
injectes. 

22. Dispositif de cathode froide selon la 
revendication 21 , caracterise en ce qu'il comprend , en 
outre, une grille (20) disposee a distance de la seconde 
electrode pour commander le courant 61ectronique des 
electrons emis par la seconde electrode. 
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